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(54) Composition comprenant un composant hydrophile, et I'association d'un compose volatil 
et d'une huile siliconee phenylee, et utilisation de ladite association 



(57) L'invention concerne une composition cosme- 
tique, dermatologique, hygi^nique et/ou pharmaceutic 
que, comprenant un composant hydrophile et une pha- 
se grasse qui comprend au moins un compose volatil et 
au moins une huile siliconee phenylee. Ladite compo- 
sition est notamment une composition ayant une teneur 



amelior6e. 

L'invention concerne egalement ('utilisation de I'as- 
sociation d'un compose" volatil et d'une huile silicone^ 
phenylee afin de limiter le transfer! et/ou ia migration, 
d'une telle composition cosm6tique, dermatologique, 
hygienique et/ou pharmaceutique comprenant un com- 
posant hydrophile. 
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Description 

La presents invention a pour objet une composition notamment cosmetique pouvant se presenter sous forme d'un 
stick ou d'une pate souple, et susceptible d'etre utilisee pour le soin et/ou le maquillage de la peau, des semi-muqueuses 
5 et/ou des muqueuses, et en particulier des levres du visage, 

Les compositions cosmetiques ou pharmaceutiques grasses solides habituellement utilisees notamment sous 
forme de batons, par exemple de rouge a levres, presentent I'inconvenient d'etre peu hydratantes. Pour pallier cet 
inconvenient, on a tente d'y introduire de I'eau en preparant des produits emulsionnes. 

On peut a cet egard citer la demande de brevet francais FR2237615 qui decrit une emulsion eau-dans-huile contenant 
io de 1 a 50 % en poids d'eau. Toutefois, ce type de composition pose des problemes d'evaporation de I'eau. La com- 
position decrite dans cette demande de brevet contient egalement de 1 a 10 % d'un compose polyhydroxyle afin 
d'obtenir une repartition uniforme des substances colorantes dans I'emulsion eau-dans-huile. 
Le probleme de P evaporation de I'eau des dispersions solides a ete resolu selon la demande de brevet europeen 
EP374332 par I' incorporation d'une huile siliconee ainsi que d'un organopolysiloxane modiffe par un polyoxyalkylene. 
75 Les compositions ainsi modifiees peuvent egalement contenir des polyols en faible quantite en tant qu'humectants 
additionneis. 

Dans la demande de brevet japonais JP01-143812, il est decrit I'incorporation d'une quantite importante d'alcools 
polyvalents dans une emulsion solide a usage cosmetique par le biais d'une huile de silicone et d'un organopolysiloxane 
de polyoxyalkylene denature. Or, avec ce systeme, il est difficile d'obtenir une bonne homogeneite de la formule. 

20 On connait enfin la demande EP524892 qui a pour but de pallier les inconvenients decrits ci-dessus, en proposant un 
procede particulier permettant d'obtenir une dispersion solide et anhydre qui comprend des corps gras et un alcool 
polyhydrique en quantite importante. 

Toutefois, on a constate que toutes ces compositions, lorsqu'elles sont appliquees sur la peau, les muqueuses ou 
les semi-muqueuses, presentent I'inconvenient de transferer. On entend par la que la composition est susceptible de 

25 se deposer, au moins en partie, sur certains supports avec lesquels elie est mise en contact, tels que, par exemple, 
un verre, un vetement ou la peau. En se deposant, ladite composition laisse une trace sur ledit support. II s'en suit 
done une persistance mediocre de la composition sur la peau ou les muqueuses, d'ou la necessite de renouveler 
regulierement son application. 

Un autre inconvenient de ces compositions reside dans le probleme de migration. On a en effet constate que certaines 
30 compositions avaient tendance a se propager a I'interieur des ridules et/ou des rides de la peau, dans le cas des fonds 

de teint; dans les ridules qui entourent les levres, dans le cas des rouges a levres; dans les plis de la paupiere, dans 

le cas des fards a paupieres. 

On a egalement constate, dans le cas notamment des fards a paupieres, I'apparition de stries dans le maquillage, 

generees par les mouvements des paupieres. Tous ces phenomenes engendrent un effet inesthetique que Ton souhaite 
35 bien evidemment eviter. 

Ces inconvenients, qui sont generalement presents pour les compositions de rouges a levres usuels, sont encore plus 

prononces lorsque la composition comprend des polyols. Ceci est en. particulier dO au fait que les polyols sont des 

composes collants et visqueux, qui ont tendance a adherer et a se deposer sur le support avec lequel ils sont mis en 

contact, en y laissant une trace. 
40 || subsiste done le besoin d'une composition notamment cosmetique qui transfere peu ou pas du tout, e'est-a-dire 

d'une composition 'sans transfert', tout en possedant de bonnes proprietes d'hydratation et/ou emollientes. 

Notamment il subsiste le besoin d'une composition etant susceptible de comprendre des composes hydrophiles tels 

que des polyols en grande quantite, tout en conservant une tres bonne tenue e'est-a-dire en ne transferant pas, ne 

tachant pas, ou peu, un support avec lequel elle serait en contact, et en ne migrant pas au cours du temps. 
45 Le but de la presente invention est done de proposer une telle composition, qui ne transfere pas, ou peu, bien qu'elle 

comprenne des composes hydrophiles. 

L'invention a done pour objet une composition cosmetique, dermatologique, hygienique et/ou pharmaceutique, 

comprenant un composant hydrophile et une phase grasse qui comprend au moins un compose volatil et au moins 

une huile siliconee phenylee. 

so L'invention a egalement pour objet ('utilisation de I'association d'un compose volatil et d'une huile siliconee phenylee 
afin de limiter, diminuer et/ou supprimer le transfert et/ou la migration, et/ou afin d'ameliorer la tenue, d'une composition 
cosmetique, dermatologique, hygienique et/ou pharmaceutique comprenant un composant hydrophile. 
L'invention a encore pour objet un procede pour limiter, diminuer et/ou supprimer le transfert d'une composition cos- 
metique, dermatologique, hygienique et/ou pharmaceutique comprenant un composant hydrophile, notamment une 

55 composition de maquillage et/ou de soin de la peau, des muqueuses, des semi-muqueuses et/ou des phaneres, con- 
sistant a introduire dans ladite composition au moins un compose volatil et au moins une huile siliconee phenylee. 

On a constate que la composition selon l'invention est facilement applicable sur la peau, et qu'elle permet entre 
autre un maquillage de texture legere, qui reste confortable a porter tout au long de la journee. De plus, la composition 
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selon I'invention possede d'excellentes propriety emollientes par application sur la peau. 

La composition selon i'invention trouve en particulier une application particulierement interessante dans le domaine 
du soin et/ou du maquillage de la peau, des muqueuses, des semi-muqueuses et des phaneres. On entend notamment 
par muqueuse, la partie interne de la paupiere interieure; parmi les semi-muqueuses, on entend plus particulierement 

5 les levres du visage; par phaneres, on entend les cils, sourcils, cheveux et ongles. Ainsi, I'invention trouve une appli- 
cation toute particuliere dans le domaine des produits de maquillage des levres du visage, mais aussi des produits de 
soin des levres ainsi que dans le domaine des produits de maquillage et de soin de la peau tels que les fonds de teint, 
les autobronzants ou les produits solaires. 

La composition selon Pinvention comprend done au moins un composant hydrophile, qui peut etre, de presence, 

70 un alcool polyhydrique et/ou eventuellement une phase aqueuse epaissie, voire geiifiee. 

L'alcool polyhydrique peut etre un compose ayant 2-8 atomes de carbone et 2-6 fonctions hydroxyles, tel que I'Sthylene 
glycol, le glycerol, le propane-1,2 diol, la diglycerine, I'erythritol, I'arabitol, I'adonitol, le sorbitol et le dulcitol. L'alcool 
polyhydrique peut egalement etre un polyether alcool de poids moieculaire moyen de 1 50-600, tel que le polyethylene 
glycol 300 et la poiyglycerine 500. On peut egalement employer un melange d'alcools polyhydriques. 

75 La phase aqueuse epaissie ou geiifiee, peut comprendre de I'eau et/ou une eau florale telle que I'eau de bleuet, et/ou 
une eau mine>ale telle que I'eau de VITTEL, I'eau de LUCAS ou I'eau de LA ROCHE POSAY. 
Elle peut etre epaissie par la presence de tout agent epaississant connu de Phomme du metier. On peut notamment 
citer : 



les extraits d'atgues tels que I'agar-agar, les carraghenanes et les alginates, 
les extraits de graines tels que les extraits de caroube ou de guar, 
les extraits de fruits, notamment la pectine, 

les exsudats de plantes, tels que la gomme arabique, Padragante, la gomme de karaya et la gomme de ghatty, 
les derives cellulosiques, tels que la carboxymethylcellulose, 
25 . les gelifiant d'origine animale tels que la gelatine ou les caseinates, 
les exsudats de micro-organ ismes tels que la gomme xanthane, 

les geiifiants synthetiques tels que les derives de polymere acrylique (Carbomer, Carbopol, Pemulen) ou les derives 
du silicium (Laponite, Lapomer ou Veegum). 

30 L'agent epaississant peut etre present dans la phase aqueuse a raison de 0,2-10% en poids par rapport a la phase 
aqueuse. 

En outre, le composant hydrophile peut comp-rendre des additifs hydrosolubles, notamment des vitamines, des actifs 
cosmetiques et/ou pharmaceutiques, des colorants, des acides amines, des filtres UV. 

Le composant hydrophile peut representer 4 a 40% en poids de la composition, de preference 8 a 25% en poids. 
35 De preference, le composant hydrophile est disperse dans au moins une partie de la phase grasse, avant d'etre 

melange au reste des constituants de la composition. Lorsque le composant hydrophile comprend au moins un alcool 
polyhydrique, la taille des particules dudit alcool est de preference interieure ou egale a un micron. 
Afin d'obtenir une dispersion plus fine du composant hydrophile dans la composition, on peut ajouter a ladite compo- 
sition au moins un agent tensioactif. Cet agent tensioactif peut etre anionique ou non ionique, de preference avec un 
HLB inferieur a 10, preferentiellement infeheur a 5. On peut citer notamment des derives silicones tels que les ten- 
sioactifs silicones, ou tout autre tensioactif usuel tel que les lecithines, les succinylglyc6rides, les alkylphosphates, le 
lanolate de magnesium, et leurs melanges. 

La composition selon I'invention comprend done en outre une phase grasse, qui comprend notamment des com- 
poses volatils. Ces composes volatils peuvent etre choisis en particulier parmi les huiles hydrocarbonees et/ou les 
45 huiles siliconees, cycliques ou lineaires, seules ou en melange. 

Par compose volatil, on entend dans la presente description, tout compose susceptible de s'evaporer au contact de 
la peau. De preference, on utilise des huiles volatiles dont le point eclair est suffisamment eieve pour permettre Puti- 
lisation de ces huiles en formulation, et suffisamment bas pour obtenir I'effet evanescent souhaite. On emploie de 
preference des huiles volatiles dont le point eclair est de I'ordre de 40-1 00° C. 
50 Parmi les huiles siliconees volatiles, on peut citer, seules ou en melange, 

les silicones volatiles cycliques ayant de 3 a 8 atomes de silicium et de preference de 4 a 6. II s'agit par exemple 
de la cyclotetradimethylsiloxane, de la cyclopentadimethylsiloxane ou de la cyclohexadimethylsiloxane. 
- les cyclocopolymeres du type dimethylsiloxane/methylalkylsiloxane, tels que la SILICONE FZ 31 09 vendue par la 
55 societe UNION CARBIDE, qui est un cyclocopolym6re dim6thylsiloxane/methyloctylsiloxane. 

les silicones volatiles lineaires ayant de 2 a 9 atomes de silicium. II s'agit par exemple de I'hexamethyldisiloxane 
ou un PDMS de faible viscosite (1 cSt). On peut encore citer les alkyltrisiloxanes tels que Phexylheptamethyltrisi- 
loxane ou Poctylheptamethyltrisiloxane. 
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Parmi les huiles hydrocarbonees volatiles, on peut citer les isoparaffines. et notamment I'isododecane 

La composition selon I'invention peut comprendre 8-70% en poids, de preference 15-55%, de composes volatils, par 

rapport au poids total de la composition. 

La composition selon invention comprend en outre au moins une huile de silicone phenylee, notamment un po- 
s lyphenylmethylsiloxane ou un phenyitrimethicone, ou un melange de differentes huiles siliconees phenytees. 
En particulier, ces huiles peuvent repondre a la tormule suivante : 



70 



15 



20 




dans laquelle 

25 

R est un radical alkyle en C1-C30, un radical aryle ou un radical aralkyle, 
n est un nombre entier compris entre 0 et 100, 

m est un nombre entier compris entre 0 et 100, sous reserve que la somme m+n est comprise entre 1 et 100. 

30 De preference, R est un radical methyle, ethyle, propyle, isopropyle, decyle, dodecyle ou octadecyle, ou encore un 
radical phenyle, tolyle, benzyle ou ph^nethyle. 

Parmi ces huiles phenylees, on peut citer Phuile Belsil PDM1000 de Wacker, les huiles DC556 ou SF558 de Dow 
Coming, I'huile Abil AV8853 de Goldschmidt ou Phuile Silbione 70633V30 de Rhdne Poulenc. 
La composition selon linvention peut comprendre 1-35% en poids, de preference 20-30%, d'huiles siliconees pheny- 
ls !6es. 

La composition selon I'invention peut egalement comprendre au moins une cire, qui peut assurer notamment la 
resistance mecanique de la composition, lorsqu'elle se prSsente sous la forme d'un stick. Lorsqu'elle se presente sous 
. la forme d'une pate souple ou d'un produit coule, la composition selon I'invention peut comprendre une quantite moins 
importante de cire. 

40 On peut employer toute cire connue dans Tart anterieur parmi lesquelles, seules ou en melange, on peut citer les cires 
animales, vegetales, minerales et synthetiques telles que les cires m ic roc rista Nines, la paraffine, le petrolatum, la va- 
seline, I'ozokerite, la cire de montan; la cire d'abeilles, la lanoline et ses derives; les cires de Candellila, d'Ouricury, de 
Camauba, du Japon, le beurre de cacao, les cires de fibres de lieges ou de canne a sucre; les huiles hydrogenees 
concretes a 25°C, les ozokerites, les esters gras et les glycerides concrets a 25°C; les cires de polyethylene et les 

45 cires obtenues par synthese de Fischer-Tropsch; les cires de silicone; les cires fluorees. 

De preference, les cires entrant dans la composition peuvent presenter un point de fusion superieur a 45°C environ, 
et en particulier superieur a 55°C, et/ou un indice de penetration de I'aiguille a 25°C de preference compris entre 3 et 40. 
De preference, la composition comprend 0,5 a 30% en poids de cire, notamment 10 a 20% en poids. 

En outre, la composition peut comprendre, en plus des composes cites ci-dessus, les corps gras usuellement 

50 utilises dans le domaine d'application envisage, tels que des huiles, des gommes et/ou des corps gras pateux d'origine 
vegetale, minerale, animale, synthetique ou siliconee. Ces corps gras peuvent en particulier etre choisis de maniere 
variee par I'homme du metier afin de preparer une composition ayant les proprietes souhaitees, par exemple en con- 
sistance ou en texture. 

En particulier, on peut citer les polydimethylsiloxanes (PDMS) et les alkyldimethicones, ainsi que les silicones modifiees 
55 par des groupements aliphatiques et/ou aromatiques, eventuellement fluores, ou par des groupements fonctionnels 
tels que des groupements hydroxyles, thiols et/ou amines. 

On peut encore citer I'huile de paraffine, de vaseline, le perhydrosqualene, I'huile d'arachide, d'amande douce, de 
calophyllum, de palme, de ricin, d'avocat, de jojoba, d'olive ou de germes de ce>§ales; des esters d'acides gras; des 
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alcools; des acetylglyce rides; des octanoates, d6canoates ou ricinoleates d'alcools ou de polyalcools; des triglycerides 
d'acides gras; des glyc6rides. 

Toutefois, on a constats que PameMioration de la tenue de ia composition selon I'invention, ainsi que son absence de 

migration et/ou de transfert, pouvait etre particulierement inferessante iorsque la composition comprenait moins de 
5 20% en poids d'huile hydrocarbon^ non volatile, de presence moins de 5% en poids, voire pas d'huiles hydrocar- 

bon£es non volatiles du tout. 

II est egalement possible d'ajouter a la composition selon I'invention une quantite suffisante d'un polymere pour 

la stabiliser davantage en atmosphere humide. De tels polymeres doivent etre liposolubles et posseder un taux de 

motifs hydrophiles tres taible. Parmi ceux-ci, on peut citer les polyalkylenes (notamment les poly&hylenes et polybu- 
10 tenes), les polyacrylates et les polymeres silicones compatibles avec les corps gras. Parmi les polyalkylenes, on peut 

citer le polybutene, notamment celui vendu par la societe Amoco sous la denomination Indopol. 

Le rapport en poids du polymere a I'alcool polyhydrique est de preference inferieur a 4, plus particulierement compris 

entre 0,25 et 2. 

La composition peut comprendre egalement une phase particulate, qui peut comprendre des pigments et/ou des 
75 nacres et/ou des charges habituellement utilises dans les compositions cosm&iques. Par pigments, il taut comprendre 
des particules blanches ou colorees, minerales ou organiques, destinees a colorer et/ou opacifier la composition. Par 
charges, il taut comprendre des particules incolores ou blanches, minerales ou de synthese, lamellaires ou non lamel- 
laires, destinies a donner du corps ou de la rigidity a la composition. Par nacres, il faut comprendre des particules 
iris6es qui r6f!6chissent la lumiere, d'origine naturelle ou synthStique. 



Les pigments peuvent etre presents dans la composition a raison de 0 a 15% en poids de la composition finale, et de 
preference a raison de 8 a 10%. lis peuvent etre blancs ou colores, mineraux et/ou organiques. 
On peut citer les dioxydes de titane, de zirconium ou de c6rium, ainsi que les oxydes de zinc, de fer ou de chrome, le 
bleu ferrique, le noir de carbone, les outremers, le pyrophosphate de manganese et certaines poudres metalliques 
telles que celles d'argent ou d'aluminium. On peut encore citer les laques couramment employees pour conferer aux 
levres et a la peau un effet de maquillage, qui sont des sels de calcium, de baryum, d'aluminium ou de zirconium, de 
colorants acides tels que les colorants halogeno-acides, azoiques, anthraquinoniques. 

Les nacres peuvent etre pr6sentes dans la composition a raison de 0 a 20% en poids, de preference a un taux de 
I'ordre de 8 a 1 5% en poids. Parmi les nacres envisageables, on peut citer la nacre naturelle, le mica recouvert d'oxyde 
de titane, d'oxyde de fer, de pigment naturel ou d'oxychlorure de bismuth ainsi que le mica titane colore. 
Les charges, qui peuvent etre presentes a raison de 0 a 30% en poids, de preference 5 a 15%, dans la composition, 
peuvent etre minerales ou de synthese, lamellaires ou non lamellaires. On peut citer le talc, le mica, la silice, le kaolin, 
les poudres de Nylon et de polyethylene, le Teflon, I'amidon, le nitrure de bore, les microspheres telles que PExpancel 
(Nobel Industrie), le polytrap (Dow Corning) et les microbilles de resine de silicone (Tospearls de Toshiba, par exemple). 

La composition peut comprendre en outre tout additif usuellement utilise dans le domaine cosmetique, tel que des 
antioxydants, des parfums, des huiles essentielles, des conservateurs, des actifs cosmetiques lipophiles et/ou hydro- 
philes, des hydratants, des vitamines, des acides gras essentiels, des sphingolipides, des agents autobronzants tels 
que la DHA, des filtres solaires. 

Ces additifs se trouvent selon leur solubilite soit dans la phase grasse soit dans la phase comprenant I'alcool polyhy- 
drique ou la phase aqueuse. 

Bien entendu I'homme du metier veillera a choisir les Sventuels composes compl6mentaires, et/ou leur quantity de 
maniere telle que les proprietes avantageuses de la composition selon I'invention ne soient pas, ou substantiellement 
pas, alterees par I'adjonction envisaged. 

La composition selon I'invention peut egalement comprendre au moins un agent actif, parmi lesquels on peut citer 
les agents actifs contre les micro-organismes, notamment a activity antivirale, antibacferienne ou antifongique; les 
agents a activite anti-inflammatoire ou immunomodulatrice; les agents antagonistes des neuromediateurs ou modulant 
le relarguage des neuromediateurs; les agents modulant la differenciation et/ou la proliferation cellulaire et/ou la pig- 
mentation et/ou r£gulant la k6ratinisation; les agents actifs dans le traitement et/ou la prevention des cheilites; les 
antihistaminiques; les agents cicatrisants. 

Selon les pathologies a trailer, il peut etre judicieux d'associer plusieurs agents actifs, ou encore de leur adjoindre des 
actifs secondaires qui vont favoriser la prevention ou le traitement de I'affection, et/ou traiter des symptomes associes 
a cette affection. Parmi les agents actifs secondaires, on peut citer les anesthesiques locaux, les antiseptiques, les 
hydratants et/ou Emollients, et les filtres solaires notamment chimiques ou mineraux. La composition peut en outre 
contenir un agent favorisant la solubilisation ou la compatibility des agents actifs avec I'excipient de la composition, 
et/ou favorisant la penetration desdits agents actifs dans la peau ou les muqueuses. II peut s'agir par exemple du 
myristate d'isopropyle, de I'acide oleique, de la lecithine ou de certains alcools. 

La composition selon I'invention peut se presenter sous la forme d'un stick ou baton, sous la forme d'un liquide 
huileux, eventuellement gelifie\ ou encore sous la forme d'une pate souple dont on peut mesurer la viscosite. Ladite 
viscosite dynamique a 25°C est g6ne>alement comprise entre 3 et 35 Pa.s, mesufee avec un viscosimetre rotatif 
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CONTRAVES TV 6quip<§ d'un mobile °MS-r4 a a la frequence de 60 Hz. 

De preference, la composition selon ('invention se presente sous forme anhydre. 

La composition selon I'invention peut etre pr£paree de maniere usuelle par I'homme du metier. En particulier, le 

composant hydrophile peut etre incorpore dans la composition grace a I'utilisation, pendant T incorporation, d'une tur- 
s bine a une vitesse de rotation minimum ce qui produit des particules de tres faible taille, notamment inferieure ou egale 

a 1 micron. On peut ainsi incorporer une quantity importante d'alcool polyhydrique, par exemple. 

Notamment, on peut preparer la composition en chauffant tout ou partie des corps gras, a I'exclusion des composes 

volatils, et le composant hydrophile a une temperature comprise entre 65 et 95°C, puis en meiangeant a I'aide d'une 

turbine ayant une vitesse de rotation d'au moins 1500 tours par minute, de preference de 2500-3500 tr/min. 
io On ajoute alors les composes volatils et les eventuels additifs susceptibles de craindre la chaleur. L'emulsion ainsi 

obtenue est coulee dans un moule approprie. La turbine utilisable dans le proc^de selon ('invention peut etre de tout 

modele connu dans le commerce pour la preparation des compositions cosmetiques ou pharmaceutiques. On citera 

par exemple la turbine Moritz. 

On peut egalement preparer la composition selon I'invention a I'aide d'un ou plusieurs extrudeurs, ce qui permet no- 
is tamment d'obtenir une composition comprenant un taux eiev6 de cires et se presentant sous forme de p§te souple. 

Les compositions selon I'invention trouvent une application notamment dans le domaine du maquillage de la peau, 

des semi-muqueuses, des muqueuses et/ou des phaneres, et se presentent alors par exemple sous la forme d'un 

fond de teint, d'un fard a joues ou a paupieres, d'un rouge a levres, d'un mascara ou d'un eye-liner. 

Elles peuvent egalement se presenter sous forme non coloree, contenant eventuellement des actifs cosmetiques. 
20 Elles peuvent alors notamment etre utilisees comme base de soin pour les levres ou comme base fixante a appliquer 

sur un rouge a levres classique. La base fixante forme alors un film protecteur sur le film de rouge, en limite le transfert 

et la migration, et permet d'augmenter ainsi sa tenue. 

Les compositions selon ('invention peuvent egalement se presenter sous la forme d'un produit de soin de la peau, des 
muqueuses, des semi-muqueuses et/ou des phaneres, d'un produit hygienique ou pharmaceutique ou encore d'un 
2S produit solaire ou autobronzant. 

L'invention est illustr6e plus en detail dans les exemples suivants. 

Exemple 1 

30 On prepare une composition sous forme de baton de rouge a levres ayant la composition suivante : 

huile de silicone phenyiee et PDMS 20 % 
tensioactif silicone 2 % 
glycerine 10% 
35 - cires (notamment polyethylene) 17% 
pigments 8 % 

cyclotetradimethylsiloxane qsp 100% 

On chauffe les huiles siliconees, le tensioactif et les cires a 95°C; les pigments sont alors ajoutes. Par ailleurs, on 
40 chauffe la glycerine a 80°C; on utilise une turbine MORITZ a la vitesse de rotation de 3000 tr/min pour meianger la 
phase grasse et la glycerine jusqu'a Pobtention d'une composition de consistance apte a §tre coulee; on ajoute alors 
les composes volatils et Ton coule la composition dans un moule approprie; on laisse refroidir. 

On obtient un baton de rouge a levres, de texture agreable et qui s'etale bien et s'applique uniformement. Le film 
obtenu est tres confortable et hydratant pour les levres. 
45 || ne migre pas et ne laisse pas de traces sur des supports exterieurs apres evaporation de I'huile volatile (quelques 
minutes). Ceci est d'autant plus remarquable que la composition comprend une quantite importante de glycerine. 



Revendications 

50 

1. Composition cosmetique, dermatologique, hygienique et/ou pharmaceutique, comprenant un composant hydro- 
phile et une phase grasse qui comprend au moins un compose volatil et au moins une huile siliconee phenyiee. 

2. Composition cosmetique, dermatologique, hygienique et/ou pharmaceutique, sans transfert, comprenant un com- 
55 posant hydrophile et une phase grasse qui comprend au moins un compose volatil et au moins une huile siliconee 

phenyiee. 

3. Composition selon I'une des revendications pr6cedentes, dans laquelle le composant hydrophile est choisi parmi 
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un alcool polyhydrique et/ou une phase aqueuse epaissie ou gelifiee. 



4. Composition selon Tune des revendications precedentes, dans laquelle le composant hydrophile comprend au 
moins un compose ayant 2-8 atomes de carbone et 2-6 fonctions hydroxyles, tel que I'ethylene glycol, le glycerol, 

5 le propane-1 ,2 diol, la diglycerine, rerythritol, I'arabitol, Padonitol, le sorbitol et le dulcitol; et/ou un polyether alcool 

de poids moleculaire moyen de 1 50-600, tel que le polyethylene glycol 300 et la polyglycerine 500. 

5. Composition selon la revendication 3, dans laquelle la phase aqueuse est 6 paissie & Paide d'un agent epaississant 
choisi parmi les extraits d'algues tels que Pagar-agar, les carraghenanes et les alginates; les extraits de graines 

70 tels que les extraits de caroube ou de guar; les extraits de fruits, notamment la pectine; les exsudats de plantes, 

tels que la gomme arabique, I'adragante, la gomme de karaya et la gomme de ghatty; les derives cellulosiques, 
tels que la carboxymethylcellulose; les geiifiant d'origine animale tels que la gelatine ou les caseinates; les exsudats 
de micro-organismes tels que la gomme xanthane; les geiifiants synthetiques tels que les derives de polymere 
acrylique ou les derives du silicium. 

75 

6. Composition selon la revendication 5, dans laquelle Pagent epaississant est present dans la phase aqueuse k 
raison de 0,2-10% en poids par rapport k la phase aqueuse. 



— ^ 7. Composition selon I'une des revendications precedentes, dans laquelle le composant hydrophile represente 4 & 

: Jo 40% en poids de la composition, de preference 8 & 25% en poids. 

8. Composition selon I'une des revendications precedentes, comprenant en outre au moins un agent tensioactif . 

9. Composition selon Tune des revendications precedentes, dans laquelle le compose volatil est choisi parmi les 
25 huiles hydrocarbon ees et/ou les huiles siliconees, cycliques ou lineaires, seules ou en melange. 



10. Composition selon Tune des revendications precedentes, dans laquelle le compose volatil est choisi parmi les 
silicones volatiles cycliques ayant de 3 & 8 atomes de silicium, de preference de 4 a 6; les cyclocopolymeres du 
type dimethylsiloxane/methylalkylsiloxane; les silicones volatiles lineaires ayant de 2 a 9 atomes de silicium; les 
30 alkyltrisiloxanes; les huiles hydrocarbonees volatiles; et leurs melanges. 



11. Composition selon Tune des revendications precedentes, dans laquelle le compose volatil represente 8-70% en 
poids, de preference 15-55%, par rapport au poids total de la composition. 



35 12. Composition selon I'une des revendications precedentes, dans laquelle I'huile de silicone phenylee repond & la 
formule suivante : 




dans laquelle 

55 . r est un radical alkyle en C1-C30, un radical aryle ou un radical aralkyle, 

n est un nombre entier compris entre 0 et 100, 

m est un nombre entier compris entre 0 et 100, sous reserve que la somme m+n est comprise entre 1 et 100. 
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13. Composition selon Tune des revendications precedentes, dans laquelle I'huile siliconee phenyiee represente 
1-35% en poids, de preference 20-30%, par rapport au poids total de la composition. 

14. Composition selon Tune des revendications precedentes, comprenant en outre au moins une cire. 

s 

15. Composition selon la revendication 14, dans laquelle la cire estchoisie parmi les cires microcristallines, la paraffine, 
le petrolatum, la vaseline, I'ozokerite, la cire de montan; la cire d'abeilles, la lanoline et ses derives; les cires de 
Candellila, d'Ouricury, de Carnauba, du Japon, le beurre de cacao, les cires de fibres de lieges ou de canne a 
sucre; les huiles hydrogen6es concretes a 25°C, les ozokerites, les esters gras et les glycerides concrets a 25°C; 

10 les cires de polyethylene et les cires obtenues par synthese de Fischer-Tropsch; les cires de silicone; les cires 

fluorees; et leurs melanges. 

16. Composition selon Tune des revendications 14 a 15, dans laquelle la cire est presente a raison de 0,5 a 30% en 
poids, de preference 10 a 20% en poids, par rapport au poids total de la composition. 

75 

17. Composition selon Tune des revendications precedentes, comprenant en outre un corps gras choisi parmi les 
huiles, les gommes et/ou les corps gras pateux d'origine veg6tale, minerale, animale, synthetique ou siliconee. 

18. Composition selon Tune des revendications precedentes, comprenant moins de 20% en poids d'huile hydrocar- 
20 bon6e non volatile, de preference moins de 5% en poids, voire pas d'huiles hydrocarbon ees non volatiles du tout. 

19. Composition selon Tune des revendications precedentes, comprenant en outre une phase particulate comprenant 
des pigments et/ou des charges et/ou des nacres. 

25 20. Composition selon Tune des revendications precedentes, comprenant en outre un agent actif contre les micro- 
organismes; un agent a activite anti-inflammatoire ou immunomodulatrice; un agent antagoniste des neuromedia- 
teurs'ou modulant le relarguage des neuromediateurs; un agent modulant la differenciation et/ou la proliferation 
cellulaire et/ou la pigmentation et/ou regulant la keratinisation; un agent actif dans le traitement et/ou la prevention 
des cheilites; un antihistaminique; un agent cicatrisant. 

30 

21. Composition selon Tune des revendications precedentes, se presentant sous la forme d'un stick ou baton, sous 
la forme d'un liquide huileux, eventuellement geiifie, ou sous la forme d'une pate souple de viscosite dynamique 
a 25°C comprise entre 3 et 35 Pa.s, mesuree avec un viscosimetre rotatif CONTRAVES TV equipe d'un mobile 
n MS-r4 n a la frequence de 60 Hz. 

35 

22. Composition selon Tune des revendications precedentes, se presentant sous la forme d'un produit de soin et/ou 
de maquiliage de la peau, des muqueuses, des semi-muqueuses et des phaneres; d'un produit hygienique; ou 
d'un produit pharmaceutique. 

40 23. Composition selon I'une des revendications precedentes, se presentant sous la forme d'un fond de teint, d'un fard 
a joues ou a paupieres, d'un rouge a levres, d'un mascara, d'un eye-liner, d'un soin pour levres, d'une base fixante 
pour levres, d'un autobronzant, d'un produit sola ire. 

24. Utilisation de I'association d'un compose volatil et d'une huile siliconee phenyiee afin de limiter, diminuer et/ou 
^5 supprimer le transfer! et/ou la migration, et/ou afin d'ameiiorer la tenue, d'une composition cosmetique, dermato- 

logique, hygienique et/ou pharmaceutique comprenant un composant hydrophile. 

25. Procede pour limiter, diminuer et/ou supprimer le transfert d'une composition cosmetique, dermatologique, hygie- 
nique et/ou pharmaceutique comprenant un composant hydrophile, notamment une composition de maquiliage 

50 et/ou de soin de la peau, des muqueuses, des semi-muqueuses et/ou des phaneres, consistant a introduire dans 

ladite composition au moins un compose volatil et au moins une huile siliconee phenyiee. 



55 
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